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(57) Abstract 



The invention concerns a sheet for heat transfer of print and/or writing to decorate and/or print a surface of an item (A). 
This sheet comprises: a flexible support (S), a transferable thermoplastic layer (1) receptive to printing and/or writing agents and 
capable of adhering to the materials making up the surface of the item (A), a release component incorporated in flexible support 
(S) or in the form of an intermediate layer (2) placed between a support (S) and the transferable layer (1) for the purpose of fully 
releasing, when hot or cold, layer (1) from a support (S) after transfer. Used for printing fabrics. 

(57)Abrege 

L'invention concerne une feuille pour transfert a chaud d'impression et/ou d'ecriture pour decorer et/ou imprimer une sur- 
face d'un article (A). Cette feuille comprend: un support flexible (S), une douche transferable (1), thermoplastique, receptive aux 
agents d'impression et/ou d'ecriture et pouvant s'accrocher sur les materiaux constitutifs de la surface de l'article (A), un consti- 
tuant de desolidarisation intrinseque au support flexible (S) ou sous forme d'une couche intermediate (2) placee entre le support 
(S) et la couche transferable (1), ce constituant ayant pour fonction de permettre la desolidarisation complete a chaud ou a froid 
de la couche (1) apres transfert, par rapport au support (S). Application a l'impression de tissus. 
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FEUILLE POUR TRANSFERT A CHAUD D' IMPRESSION ET/OU D'ECRITURE. 



LMnvention concerne une feuille permettant de transferer une 
impression et/ou une ecriture sur la surface d'un article, ce 
5 transfert etant effectue par application de chaleur et de pression. 
L'article peut etre un article constitue de fibres naturelles ou 
synthetiques, ou tout autre article ayant des proprietes d'accrochage 
physique et/ou chimique en surface. 

II est bien connu d'imprimer surun papier un motif, avec des encres 
10 d' impression contenant des liants thermoplastiques, et de transferer 
V impression sur un tissu par application de pression et de chaleur. 
Un papier vendu par KIMBERLY-CLARK CORPORATION sous le nom de TRANS- 
EZE 3000 permet le transfert d' impressions obtenues par 1 ithographie, 
serigraphie, flexographie, rotogravure, offset sur des articles tisses 
15 ou non'tisses en materiaux synthetiques ou naturels. 

Ce papier possede un revetement pseudo-plastique qui constitue la 
surface d' impression et de transfert a chaud. Ce revetement pseudo- 
plastique fond pendant le procede de transfert a chaud et retourne 
tres rapidement a un etat pseudo-plastique pendant 1'etape de 

20 refroidissement. II est necessaire de peler la feuille de base pendant 
qu'elle est encore chaude. Un inconvenient de ce papier transfert est 
done qu'il oblige a peler rapidement la feuille de base apres Vetape 
de transfert a chaud. Un autre inconvenient d'un tel papier transfert 
est que les dessins transferes sur Varticle ne sont pas resistants au 

25 lavage, notamment dans le cas de chemisiers ou polos devant etre laves 
souvent. Un autre inconvenient de ce papier est qu*il faut utiliser 
des encres speciales contenant des liants thermoplastiques. 

Le brevet americain US 4 235 657 de KIMBERLY-CLARK decrit un papier 
pour transfert a chaud de dessins sur des tissus naturels ou 
30 synthetiques ou sur d'autres articles poreux, semi-poreux, ou non 
poreux. 

La feuille transfert comprend un support flexible revetu d'une 
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premiere couche constitute d'une composition de polymere filmogene et 
d'une seconde couche constitute d'une autre composition de polymere 
filmogene. La premiere couche est une composition de copolymere de 
vinyle avec une cire de polyethylene et sert de couche transfert. La 
seconde couche est receptrice aux encres d' impression et a des 
proprietes adhesives qui se developpent par la chaleur, ce qui permet 
une solidarisation permanente du dessin avec 1 'article, Cette seconde 
couche est constitute d'un ionomere en dispersion aqueuse. 

Lors du transfert, la premiere couche ne se transfer* pas completement 
sur Varticle, mais se scinde entre le support et V article'.. 

Un tel papier presente des inconvenients. En effet, la composition des 
encres doit etre compatible avec les couches et plus parti culierement 
les encres doivent se ramollir en meme temps que les premiere et 
seconde couches pendant le pressage k chaud. Un autre inconvenient 
d'un tel papier est que le transfert doit etre effectue a des 
temperatures et des pressions relativement elevees, par exemple 178°C, 
a des pressions comprises entre environ 7 et 21 kPa (1 a 3 Psi). 

Un troisieme inconvenient de ce papier est que le support doit etre 
pele apres transfert lorsque les constituants des couches sont a 
Vetat ramolli. Un autre inconvenient de ce papier est que V image 
transferee sur un tissu bave et macule le tissu. 



La demande PCT-W0-04393 decrit une feuille transfert permettant de 
resoudre les inconvenients du papier de KIMBERLY, a savoir la 
compatibilite des encres utilisees pour 1 'impression avec les couches 
25 et le maculage du tissu. A cet effet, la demande PCT decrit une 
feuille transfert conventionnelie sur laquelle on a depose une couche 
supplemental re d'une resine Damar. 

Cependant, un tel papier a pour inconvenient qu'il est necessaire 
d'acheter dans le commerce ou de fabriquer prealablement une feuille 
30 pour transfert a chaud et de deposer ensuite une couche de resine 
Damar sur ce papier. On obtient alors une feuille comportant de 
multiples couches et done le prix de revient d'une telle feuille est 
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el eve. 

Un autre inconvenient d'une feuille obtenue a parti r d'une feuille 
transfert est que le pelage du support doit etre fait a chaud et ne 
peut etre fait k temperature ambiante (environ 25°C). 

5 La demande de brevet fran?ais FR-A-2 155 499 decrit une feuille pour 
transferer a chaud des impressions vinyl iques sur des articles dont la 
. surface est en plastique. Pour fixer V impression sur Varticle, il 
est necessaire d'utiliser un enduit de fixation fait avec des resines 
speciales, depose sur les impressions transferases^ portees par la 

10 feuille transfert. 

Un inconvenient d'une telle feuille est qu'elle necessite un enduit de 
fixation. Un autre inconvenient est qu'elle ne convient que pour le 
transfert d'encres vinyl iques tranferables en elles-memes et ce, sur 
des articles en plastiques particuliers (ABS, PVC, polystyrene, 
15 polycarbonate) . 

La demande de brevet europeen EP-A-18708 decrit une feuille pour 
transferer a chaud une encre qui est a la fois transferable et 
reticulable a chaud. 

Un inconvenient de cette feuille est qu'elle aboutit a la necessite 
20 d 5 un traitement ulterieur de reticulation pour fixer Vencre sur le 
. tissu recepteur ou d'effectuer un transfert a haute temperature. 
Un autre inconvenient est son utilisation limitative a une encre 
reticulable. 

La demande de brevet NL-A-7 302 988 decrit une feuille pour transfert 
25 a chaud d'une encre sur un produit fibreux. Le produit fibreux doit 
subir un traitement ulterieur afin d'y fixer le colorant de 'V encre 
transferee. II doit ensuite subir un lavage afin d'eliminer les 
produits transferes autres que le colorant. 

L s inconvenient principal d'une telle feuille est qu'elle necessite que 
30 Varticle qui a re?u le transfert soit soumis a deux traitements 
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ulterieurs. 

Les demandes de brevets GB-A-1 487 599 et GB-A-1 460 939 concernent le 
transfert d'impression par sublimation. Cette technique de transfert 
est tres eloignee de la technique de transfert a chaud d'une couche 
5 plastique. 

La demande de brevet DE-A-3 504 813 concerne le transfert direct d'un 
colorant, ce qui est different du domaine concerne par 1 'invention. 

L'invention vise a pallier ces inconvenients. 

Un but de l'invention est de fournir une feuille imprimable pour le 
10 transfert d' impression et/ou d'ecriture pour decorer et/ou imprimer la 
surface d'un article ayant des proprietes d'accrochage physique ou 
chimique, le transfert etant realise a chaud et la desolidarisation 
apres transfert de la feuille et de 1 'article pouvant etre realise 
aussi bien a chaud qu.'a froid, et en parti culier a temperature 
15 ambiante. 

Un deuxi erne but de l'invention est de fournir une feuille transfert 
pouvant etre imprimee a l'aide de n'importe quelle encre, par exemple 
des encres utilisees pour 1' impression offset, la serigraphie, et/ou 
ecrite notamment avec des crayons feutres, des crayons a dessin, etc. 

20 Un troisieme but est de fournir une feuille transfert facile a 
fabriquer et dont le prix de revient est faible. 

Un quatrieme but de l'invention est de fournir une feuille transfert 
qui permette de decorer et/ou imprimer des textiles, l'impression 
transferee etant stable au lavage. 

25 Un autre but de l'invention est de fournir une feuille transfert 
permettant de transferer l'impression et/ou Tecriture a des 
temperatures et des press ions faibles. 



La demanderesse a de maniere surprenante pu fabriquer une telle 
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feuille transfert en pla$ant une seule et unique couche transferable 
sur un support flexible, cette couche etant thermoplastique, receptive 
aux agents d' impression et/ou d'ecriture et pouvant s'accrocher sur 
les materiaux constitutifs de la surface de Particle et etant 
5 resistante aux agents de lavage en milieu dilue. La feuille transfert 
selon V invention possede un constituant de desolidarisation qui peut 
etre introduit dans le support flexible et ayant pour fonction de 
permettre la desol idarisation complete a chaud ou a froid de la couche 
transferee par rapport au support. 

10 Selon un mode de realisation de V invention, le constituant de 
desol idarisation est sous forme de couche intermediate placee entre 
le support et la couche transferable. Ce constituant peut done etre 
introduit dans ;e support lors de sa fabrication ou sous forme d'une 
couche intermeuiaire.-' 

15 La demanderesse a trouve que le constituant de desolidarisation ou la 
couche placee entre la couche tranferable et le support doit etre une 
barriere aux solvants des constituants de la couche transferable. Ce 
constituant de desolidarisation intrinseque au support ou sous forme 
de couche barriere empeche que, lors du depot sur le support des 

20 constituants de la couche transfert dans.un solvant, les constituants 
ne penetrent a 1'interieur du support flexible. La couche barriere 
favorise done le depot en surface de la couche transfert et empeche sa 
penetration au coeur du support. Lors de la desolidarisation, apres 
transfert de la ^ouche transfert munie de 1 'impression, d'avec le 

25 support, la couche barriere a pour fonction de favoriser le transfert 
total de la couche transferable et done de permettre post6rieurement 
une desolidarisation de la couche transferee, et ce a froid. Or, 
1 'enlevement du support, longtemps apres le transfert, et done par 
exemple a temperature ambi ante, est tres avantageux. En effet, sur des 

30 chalnes de fabrication, le transfert pourra se faire, dans une 
premiere etape, sur de grandes superficies d'article et dans une 
seconde etape, on pourra desol idariser Particle et la couche 
transferee du support revetu de la couche barriere. 

Le constituant de desolidarisation peut par exemple etre une 
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composition d'un liant. Les liants qui peuvent etre utilises sont, 
entre autres, la fecule native ; l'amidon natif, notamment Tamidon de 
mais, ble, pomme de terre ; Tester phosphorique d'amidon ; l'amidon 
carboxymethyle ; la fecule oxydee ; la fecule enzymee (enzyme : c*- 

5 amylase) ; l'amidon hydroxyethyle ; la carboxymethyl eel 1 ul ose ; 
1 ' acetate de polyvinyle ; des alginates, 1'alcool polyvinyl ique ; une 
polyolefine ; un copolymere acrylate d'ethyle, acrylonitrile, N- 
methylolacrylamide, acide acrylique ; un copolymere butadiene, 
acrylonitrile, acide methacryl ique ; un copolymere styrene, butadiene, 

10 sethylacryl -amide ; et le-trs p6Un-jos. De preference, en. utilise 
melange 50 parties d'al cool polyvinyl ique, 50 parties d'amidon. 

Le constituant de desolidarisation peut egalement etre une composition 
d'un agent anti -adherent et/ou hydrophobe. Ces agents anti -adherents 
peuvent etre, entre autres, un silicone, un tomplexe organique de 
15 chrome, comme par exemple un stearochlorure de chrome, et leurs 
melanges. 

Selon V invention, la couche transferable est constitute d'un produit 
adherent a chaud par exemple, d'une resine ou une gomme, naturelle ou 
synthetique, thermoplastique a une temperature suff isamment- elevee 
20 pour etre transferee a chaud, mais compatible avec la temperature a 
laquelle resiste Varticle sur lequel se realise le transfert, tout en 
n'etant pas trop basse pour pouvoir resister au lavage. 

Par exemple, si V article est un tissu de coton lavable a 40°C, la 
resine sera thermoplastique et aura un point de fusion inferieur a 
25 180°C mais superieur a 40°e : . De plus, la resine devra etre insoluble 
a l'eau et resistante aux detergents couramment utilises pour 
effectuer des lessives. 

La couche transferable pourra, selon un exemple de realisation prefere 
de 1 'invention, comprendre au moins une resine ou gomme, 
30 eventuellement au moins un liant, une charge minerale ou synthetique, 
et eventuellement un plastifiant de la resine ou de la gomme. La 
charge peut par exemple etre choisie dans le groupe forme par le talc, 
les silices, le kaolin, les carbonates. 
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Le "Mailt de la couche transferable peut etre par exemple une 
polyolefine ; un copolymere (meth-)acrylate par exemple d'ethyle, 
acrylonitrile, N-methylolacryl amide, acide acrylique ; un copolymere 
butadiene, acrylonitrile, acide methacrylique ; un copolymere styrene, 
5 butadiene, methyl acryl -amide, un copolymere d'ethylene acide 
acrylique, un copolymere ethyl ene-chlorure de vinyle- acetate de 
vinyle-acrylate. 

Selon. un mode de realisation ds I'invention, le support, peut 
" i: cbmport'er*une Vo'uche ahti-tuTlage et/Ou anti-r'oulage. " ' ' vi ' 

10 Les resines synthetiques thermoplastiques peuvent par exemple etre les 
polymeres ou copolymeres d'ethylene, de chlorure de vinyle, de 
styrene, de methacrylate de Methyl e, d' acide acrylique ou 
methacrylique, d'esters par exemple d'ethylene terephtalate, des 
polyamides tels que les pclyhexamethylene adipamide, le 

15 polyundecanamide, les resines abieto-formophenol iques et 
abietomaleiques et leurs melanges. 

Les resines naturelles thermoplastiques peuvent par exemple etre la 
colophane, les copals durs et demi-durs, l'ambre, les damars, les 
baumes de benjoin, le styrax, les laques naturelles. 

20 Le support flexible peut etre tout support resistant a la temperature 
a laquelle on transfere la couche do resine. Le support peut par 
exemple §tre une feuile fibreuse obtenue par voie humide, cette 
feuille contenant des fibres naturelles et/ou synthetiques et/ou 
minerales, des liants, des charges. Le support peut etre une feuille 

25 en matiere synthetique ou metal lique. 

L' invention concerne en outre un procede de transfert d' impression 
et/ou d'ecriture pour decorer et/ou .imprimer une surface d'un article 
en utilisant une feuille decrite ci-dessus, ce procede etant tel que 

- on imprime et/ou dessine un motif sur la face externe de la 
30 couche tranferable. 
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- on applique la face externe de la couche transferable sur 
V article, 

- on presse 1 'ensemble sous une pression inferieure a 7 kPa, a 
une temperature superieure ou egale au point de ramollissement de la 

5 couche transferable et comprise entre 40 et 180°C, 

- eventuellement, on laisse refroidir 1' ensemble feui lie/article 
a la temperature ambiante, 

- on desolidarise V article muni de l'impression et de la couche 
transferable, du support muni de la couche intermediate. 

10 L'invention concerne en outre une composition de couche transferable 
contenant : 

- au moins une resine ou gomme en dispersion aqueuse 

- au moins un liant 

- eventuellement un agent tensio-actif 
15 - de 1 'eau, 

de preference : . 

- de 10 a 150 parties en poids de resine 

- de 5 a 150 parties de liant 

- de 0,1 a 10 parties d'un agent tensio-actif 
20 - 100 parties d'eau 

La description suivante, en regard des dessins et des exemples, 
permettra de comprendre comment l'invention peut etre mise en 
pratique. 

La figure 1 est une vue -en coupe d'un mode de realisation de la 
25 feui lie pour transfert a chaud selon l'invention, la feuille 
comportant des impressions. 

La figure 2 est une vue d'une machine permettant le transfert en 
continu d' impressions sur un article. 

La figure 3 montre le procede de transfert d'une impression sur un 
30 article a partir de la feuille de transfert en utilisant des rouleaux 
chauffants qui appliquent la pression et la chaleur necessaire pour 
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faire le transfert. 

On a represents sur la figure 1, une feuille F pour transfert a chaud 
d'une impression et/ou d'une ecriture I pour dScorer et/ou imprimer 
une surface d'un article. La feuille selon Vinvention comprend un 
5 support flexible S, une couche transferable 1 et eventuellement une 
couche intermediate 2 de desol idarisation placee entre le support S 
et la couche transferable 1. 

Le support S est une feuille fine, flexible, non elastique. par 
exemple une feuille de papier, de plastique ou metall ique qui n'est 

10 pas affectee par les conditions thermiques et de pression auxquelles 
elle est' soumise pendant le procede de transfert a chaud, De 
preference, le support est une feuille de papier. Cette feuille peut 
etre une feuille obtenue par voie humide a partir d'une suspension de 
fibres de cellulose, de liants et de charges. La feuille de papier 

15 peut en outre comprendre des additifs connus de Vhomme du metier, 
pour la rendre indelaminable et resistante a la dechirure. Le support 
S possede une face recto 3 et une face verso 4. On peut eventuellement 
appliquer sur la face verso une couche qui empeche le papier de se 
courber (couche anti-roulage ou anti-tuilage) lorsqu'on depose les 

20 couches 1 et 2 sur la face recto 3 du papier. Cette couche empechant 
la courbure du papier peut par exemple etre composee d'un liant, d'une 
charge et d'un latex. On peut egalement contrecarrer le roulage ou 
tuilage en remouillant et sechant la face au verso. 

Un constituant de desol idarisation peut etre introduit dans le support 
25 flexible ou sous forme d'une couche intermediate 2. 

La couche intermediate 2 est placee sur la face recto 3 du support S. 
Cette couche intermediate 2 a pour fonction de permettre la 
desol idarisation a chaud ou a froid de la couche 1 tranferee par 
rapport au support S. De preference, cette couche est constitute de 50 
30 parties d'alcool polyvinylique et 50 parties d'amidon, a 25% d'extrait 
sec. On utilise aussi avantageusement comme constituant de la couche 
2, un agent hydrophobe comme le stearochlorure de chrome lorsque la 
couche transferable est realisee en milieu aqueux. 
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La couche transferable 1 est thermoplasti que, receptive aux agents 
d' impression et/ou d'ecriture, et peut s'accrocher sur les materiaux 
constitutifs de la surface de T article (A) sur lequel on effectue le 
transfert. La couche transferable est fusible a une temperature 
5 compatible avec la temperature a laquelle on soumet 1 'article pendant 
le transfert, pendant un temps donne. Elle peut par exemple etre une 
resine ayant des proprietes d'adherence a chaud. 

De preference, la couche est fusible entre 40 et 180°C. L'epaisseur de 
la couche transferable 1 doit etre suffisante pour qu'il ri'y ait pas 
10 d'encre qui penetre dans le" support S. En effet, si de l'encre penetre 
dans le papier, l'encre ayant penetre ne sera plus transferee. De 
preference, le poids de la couche est superieure a 10 g/m2, en extrait 
sec. 

Sur la figure 2, on a represents 1'impression en continu d'une bande 

15 5, par exemple une bande de tissu. On peut bien entendu envisager 
d'imprimer un support S constitue d'une autre matiere et presentant 
des proprietes d'accrochage physique et/ou chimique en surface comme 
une feuille d'aluminium, un film de polyester. La bande 5 de tissu 
est deroulee d'un rouleau 5 et parvient au contact d'une feuille 

20 transfert F selon 1 'invention- La feuille transfert F est elle-meme 
deroulee d'un rouleau 7 et passe par une station d'impression 8. Cette 
station d'impression 8 peut par exemple etre une machine d'impression 
en mono ou quadrichromie. La feuille 7 imprimee et la bande de tissu 
5 viennent en contact en amont de deux rouleaux presseurs chauffants 

25 9a, 9b. Ces rouleaux 9a, 9b-exercent une pression (Heches P„ P 2 ) et 
la bande 5 de tissu est solidarisee avec la feuille F imprimee, au 
point 10 de contact tangent aux deux rouleaux. Cette solidarisation 
est maintenue pendant le temps qui separe le point 10 de 
solidarisation du point 11 de desolidarisation situee en aval du point 

30 10. II n'est pas necessaire que les points 10 et 11 soient rapproches. 

Au contraire, les points de solidarisation 10 et 11 peuvent etre 
eloignes. II est meme preferable que la solidarisation de la feuille 
transfert F avec le tissu 5 ait lieu pendant une duree permettant le 
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refroidissement de 1 'ensemble. La resine a ainsi le temps de 
s'accrocher sur le tissu 5. Cet accrochage est un accrochage physique 
par penetration de la resine 1 dans les fibres du tissu ou a la 
surface de celui-ci, mais cet accrochage peut aussi etre chimique. Au 
5 point de desol idarisation 11, on separe la feuille transfert F du 
tissu 5 en effectuant une traction respect ivement dans le sens inverse 
des forces de pression (fleches T 1f T 2 ). 

Le tissu 5 comporte alors Vimpression recouverte de la couche 1 
transferee. La feuille F ne comporte alors que le support S et la 
10 -couche intermediate 2. : - - 

On peut envisager un autre mode de realisation du transfert selon 
V invention. 

On peut par exemple realiser un dessin sur la feuille F, soit 
manuellement, soit par tout procede de reproduction, par exemple a 

15 Taide d'une machine a photocopier en couleur. La feuille F alors peut 
avoir une dimension de 21 cmx29,7 cm, ou une dimension inferieure. On 
place la face imprimee de la feuille F sur un vetement, par exemple un 
chemisier ou un polo. On applique la pression et la chaleur a Taide 
d'un fer a repasser. On laisse refroidir Vensemble. On desol idarise 

20 a froid, c 5 est-a-dire a temperature ambiante (25°C), le chemisier de 
la feuille F. La pression necessaire ; pour effectuer le transfert selon 
V invention est faible, de Vordre de 0,7. 10 3 a 7. 10 3 Pascals (0,1 a 1 
Psi). Le temps pendant lequel on effectue la pression est de 1 a 50 
secondes. La temperature de transfert est fonction de la resistance du 

25 support a la chaleur. Elle.peut etre comprise entre 40 et 180°C. 

EXEMPLES 

Les parties sont donnees en poids et en sec, sauf si Ton precise le 
contraire. 

EXEMPLE 1 

30 On fabrique par voie humide, de fa?on classique, une feuille de papier 
a partir de fibres de cellulose. On depose a Vaide d'une lame 
trainante ou une barre champion une couche constitute d'une 
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composition aqueuse d'alcool polyvinyl ique/amidon (50/50) a 25% 
d'extrait sec et on la seche ensuite. La couche ainsi deposee est de 
6 g/m2, a Tetat sec. 

On dilue ensuite de la gomme naturelle Daroar dans le trichloroethane 
5 (50/50) et on depose la composition ainsi obtenue a Taide d'une barre 
champion et on la seche ensuite. La couche de resine a Tetat sec est 
de 30 g/m2. 

Puis on ecrit sur la couche Damar a Taide de crayons feutres 
couramment vendus dans le commerce. On place la feuille transfert sur 
10 un tissu de coton, de facon que la gomme Damar soit en contact avec le 
tissu. On presse a chaud pendant 30 secondes a 120 6 C. La pression est 
de 0,7 kPa. 

On laisse refroidir a temperature ambiante T ensemble feuille 
transfert et tissu. Puis on les desolidarise en tirant sur leurs 
15 extremites. La feuille se separe tres facilement du tissu en laissant 
completement la couche de resine et T impression sur le tissu. 

Exemple comparatif 

On depose la meme couche de resine Damar sur un papier transfert 
. TRANS-EZE vendu par la societe KIMBERLY-CLARK. 

20 On effectue de la meme maniere le transfert, apres impression, sur du 
tissu. 

On laisse refroidir Tensemble a temperature ambiante. On essaye de 
desolidariser la feuille du tissu. II est impossible de les 
desolidariser, la feuille transfert se dechirant et la resine restant 
25 partiellement sur la feuille, de meme que T impression. 

EXEMPLE 2 

On depose une couche de desolidarisation de la meme maniere qu'a 
T exemple 1. 



On realise une composition comprenant 
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• 100 parties de gomme copal -mani lie 

. 5-50 parties d'une charge, par exemple, du talc, du kaolin, des 
silices, des carbonates et charges minerales di verses ou des charges 
organiques telles que polyolefines, 
5 . 0-30 parties d'un plastifiant, par exemple Vhuile de ricin, 

. 100 qsp de trichloroethane. Le solvant regule la viscosite et le 
poids de la couche finale. 

Les charges ameliorent la rugosite, la porosite et la matit6 de la 
surface et permettent une meilleure ecriture sur la couche de res ine 

10 en augment&nt la surface specifique de la couche et sa rugosit6. Les 
plastifiants ameliorent la flexibility de la couche de resine et 
evitent qu'elle soit cassante. On depose la composition de la meme 
maniere qu'a r exemple 1. Le papier ainsi obtenu peut etre.imprime ou 
§crit. L' impression est transferee comme realise a 1 'exemple 1. On 

15 peut facilement desolidariser le papier de la feuille de tissu, a 
temperature ambiante, Le dessin transfere resiste bien au lavage, 

EXEMPLE 3 

On depose sur un papier une couche de desol idarisation constitute d'un 
melange de silicone et de stearochlorure de chrome. 

20 On realise la composition suivante : 

, 100 parties de resine synthetique, qui est un copolymere ethylene- 
acide acrylique en milieu aqueux. 

• 5 parties de silice. 

• 100 parties qsp d'eau. 

25 On couche le papier avec cette composition. 

On obtient un papier imprimable, dont V impression peut §tre 
transferee sur du tissu. Le papier peut se desolidariser du tissu a 
25°C. LMmpression transferee resiste au lavage. 

EXEMPLE 4 

30 On broie 40 parties en poids de resine Damar. 

On melange 100 parties d'eau avec 1 partie d'un agent tensio-actif ou 
agent de surface, par exemple un octyl phenol ethoxyle. 
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On ajoute 20 parties de liant, par exemple un copolymere ethylene- 
acide acrylique au melange eau-dispersant puis on rajoute la resine 
Damar broyee. 

On depose la . composition obtenue sur du papier comportant la meme 
5 couche de desolidarisation que dans Texemple 3. On obtient un papier 
sur lesquel on peut ecrire avec un crayon a mine de graphite. Le 
dessin ou l'ecriture peut etre transfere facilement par la chaleur sur • 
un tissu. 

EXEMELL! 

10 On realise une composition, de la meme maniere que celle de Texemple 
4. Cette composition est la suivante : 

. 100 parties en poids de resine Damar 

. 35 parties en poids de liant (copolymere ethylene-acide acrylique) 
1 partie en poids de 1 'agent tensio-actif de Texemple 4 
15 . 80 parties en poids d'eau. 

La composition obtenue est deposee sur un papier. 

On obtient un papier transfert qui permet le transfert a chaud de 
dessin ou ecriture sur du tissu. 

EXEMPLE 6 

20 On depose sur un papier une couche de desolidarisation constitute de 
stearochlorure de chrome. ' 

On realise la couche transfert selon la composition aqueuse suivante : 
. 100 parties d'eau 
140 parties d'un copolymere (ethyl ene-chlorure de vinyl e-acetate de 
25 vinyl e-acryl ate) en emulsion aqueuse 

. 120 parties de resine synthetique en poudre qui est un copolyamide. 

Cette composition est deposee par lame d' air, a un poids sec de 25 
g/m 2 . On seche la feuille obtenue. 
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On imprime la feuille ainsi couchee en offset. 

On realise un transfert sur un jersey de coton pendant 15 secondes a 
160°C sous 5 kPa. 

Le support est desolidarise ulterieurement k temperature ambiante. 

5 Le tissu portant le motif transfere est lave avec de la lessive, k- 

60°C. Le motif resiste parfaitement au lavage. 

• ■<* . ■ ■ ■ > "u 

EXEMPLE 7 

On reprend la feuille de transfert real i see et imprimee selon 
1 5 exempl e 6 . 

10 On realise un transfert sur une feuille d'aluminium et le pelage dans 
les memes conditions qu'a r exempl e 6. 

La couche transferee imprimee adhere parfaitement a la feuille 
d 5 aluminium. 

EXEHPLE 8 

15 On reprend la feuille de transfert real i see et imprimee selon 
fv " T exempl e 6; - 

On realise un transfert sur un film epais de polyester Mylar et le 
pelage dans les memes conditions qu'a 1' exempl e 6. 
La couche transferee imprimee adhere parfaitement au film de 
20 polyester. 
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REVENDICATIONS 

1. Feuille imprimable pour transfert a chaud d 5 impression et/ou 
d'ecriture pour decorer et/ou imprimer une surface d'un article 
(A), ayant des proprietes d'accrochage physique ou chimique, 

5 feuille comprenant un support flexible (S), une monocouche 

transferable (1), un constituant de desolidarisation 
intrinseque au support flexible (S) ou sous forme d'une couche 
intsrn-.sdiai^e (2) places fntr© lo cnnn^t ($} el la ccuchs 
transferable (1), ce constituant permettant la desolidarisation 
10 complete a chaud ou afroid de la couche (1) apres transfert, 

par rapport au support (S). 

2. Feuille selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la couche transferable (1) est une monocouche thermoplastique, 
transferable sous une pression inferieure ou egale a 7 kPa et a 

15 une temperature inferieure ou egale a 180°C, receptive a tout 

agent d J impression et/ou d'ecriture, pouvant s'accrocher sur 
les materiaux constitutifs de la surface de l'article (A) et 
etant resistance aux agents de lavage en milieu dilue, et que 
le constituant de desolidarisation est un agent barriere aux 

20 solvants des constituants de la couclie transferable (1) et 

presente une faible affinite avec les constituants de la couche 
transferable; 

3. Feuille selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait 
que Ta couche transferable (1) comprend une gomme ou resine 

25 synthetique ou naturelle ou leurs melanges, 

4. Feuille selon la revendication 4, caracterisee par le fait que 
la couche transferable (1) est thermoplastique entre 40 et 
180°C environ. 



5. 

30 



Feuille selon Tune des revendications I a 4, caracterisee par 
le fait que la couche transferable (1) comprend : 
- au moins une resine ou gomme, 
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- au moins un liant, 

- eventuellement une charge minerale ou synthetique, 

- eventuellement un plastifiant de la resine ou gomme. 

6. Feuille selon Tune des revendi cations 1 d 4, caracteris£e par 
5 le fait que la couche transferable (1) comprend : 

- au moins une resine ou gomme, 

- au moins un liant utilise en papeterie 

- eventuellement un agent tensio-actif. 

^7:^ fr ^Fey ille^ I a - 6, caracterisee- par 

10 le fait que la resine ou gomme est choisie dans le groupe 

forme par les polymeres ou les copolymeres d'ethylene, de 
*:hlorure de vinyle, de styrene, de methacrylate de methyle, 
d'acide acrylique ou methacrylique, d' ethylene terephtalate et 
leurs melanges, des polyamides tels que les polyhexamethylene 
15 adipamide, le polyundecanamide les resines abieto- 

formophenoliques abetio-maleiques, la colophane, les copals 
durs et demi-durs, Tambre, les damars, la manille, les baumes 
de benjoin, le styrax, les laques naturelles et leurs melanges, 

8. Feuille selon la revendication 5, caracterisee par le fait que 
20 la charge est choisie parmi le groupe forme par le talc, les 

: • ? sil ices, le kaolin r les carbonates; - 

9. Feuille selon Tune des revendi cations 1 a 8, caracterisee par 
le fait que le support (S) comporte une couche anti-tuilage ou 
anti-roulage. 

25 10. Feuille selon V une des revendications 1 a 9, caracterisee par 
le fait que le support (S) est une feuille fibreuse obtenue 
par voie humide, 

11. Feuille selon Tune des revendications 1 a 10, caracterisee par 
le fait que le constituant de desolidarisation est choisi parmi 
30 des liants utilises en papeterie, les agents anti-adherents 

et/ou hydrophobes. 
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12. Feuille selon Tune des revendications 1 a 11, caracterisee par 
le fait que le constituant de desolidarisation est choisi parmi 
la fecule native, Tamidon natif, notamment Tamidon de mai's, 
ble, pomme de terre ; Tester phosphorique d' ami don ; Tamidon 
carboxymethyle ; la fecule oxydee ; la fecule enzymee (enzyme : 
•famylase) ; Tamidon hydroxyethyl e ; la carboxymethyl- 
cellulose ; Tacetate de polyvinyle ; des alginates, Talcool 
polyvinyl ique ; une polyolefine, un copolymere acrylate 
d'ethyle, acrylonitrile, N-methylolarryl amide., acide 
acrylique ; un copolymere butadiene, acrylonitrile, acide 
methacrylique ; un copolymere styrene, butadiene, methyl acryl- 
amide ; et leurs melanges. 



13. Feuille selon Tune des revendications 11 et 12, caracterisee 
par le fait que le constituant ou la couche intermediaire 

15 comprend 50 parties d'alcool polyvinyl ique et 50 parties 

d' ami don. 

14. Feuille selon Tune des revendications 1 a 13, caracterisee par 
le fait que le constituant ou la couche intermediaire de 
desolidarisation est choisi parmi un silicone, un complexe 

20 organique de chrome, comme par e'xemple un stearochlorure de 

chrome et leurs melanges. 

15. Feuille selon Tune des revendications 1 a 14, caracterisee par 
le fait que le liant de la couche transferable est choisi parmi 
une polyolefine ; un copolymere (meth-) acrylate par exemple 

25 d'ethyle, acrylonitrile, N-methylolacryl amide, acide 

acrylique ; un copolymere butadiene, acrylonitrile, acide 
methacrylique ; un copolymere styrene, butadiene, methyl acryl- 
amide, un copolymere d'ethylene acide acrylique, un copolymere 
ethyl ene-chlorure de vinyl e-acetate de vinyl e- aery late ; et 

30 leurs melanges. 

16. Procede de transfert d'impression et/ou d'ecriture pour decorer 
et/ou imprimer une surface d'un article (A) en utilisant une 
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feuille selon Tune des revendications 1 a 14, caracterisee par 
le fait que : 

- on imprime et/ou dessine un motif sur la face externe de la 
monocouche transferable (1), 

5 - on applique la face externe de la monocouche (1) sur une 

surface de T article (A), 

- on presse Tensemble sous une pression comprise entre 0,7 et 
7 kPa et a une temperature superieure ou egale au point de 
ramollissement de la couche transferable (1) et comprise entre 

10 4.0 et 180°C, 

- - event'ueiTementron ''laisse refroidir Tensemble 
feuille/article a temperature ambiante, 

- on desolidarise Tarticle (A) muni de Timpression et de la 
monocouche transferable (1) du support muni de la couche 

15 intermediate (2). 

17. Precede selon la revindication 16, caracterise par le fait que 
la surface de Tarticle (A) est en tissu. 

18. Procede selon la revendication 16, caracterise par le fait que 
la surface de Tarticle (A) est en aluminium. 

20 19. Procede selon la revendication 16, caracterise par le fait que 
la surface de Tarticle (A) est unTfilm de polyester. 

20. Composition de la couche transferable (1) pour une feuille 

selon Tune des revendications 1 a 19, caracterisee par le fait 
qu'elle comprend : 

25 ~ au moin s une refine ou gomme en dispersion aqueuse 

- au moins un liant 

- eventuel lenient un agent tensio-actif 

- de Teau 
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21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait 
qu'elle comprend : 

- de 10 a 150 parties en poids de resine 

- de 5 a 150 parties de liant 

5 -de 0,1 a 10 parties d'un agent tensio-actif 

- 100 parties d'eau 
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"O* document se rcferant a une divulgation orale, a un usage, a activite inventive lorsque le document est assode a un ou 
une exposition ou tous autres moyens plusieurs aotres documents de meme nature, cette eombl- 

T m document pubiie avant la date de depot international, mais na,son * Un, * ,deMe P our une P" 50 ™ 6 du mWer ' 
posterieurement a ia date de priorite revendiquec document qui fait partie de la meme famille de brevets 
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PCT/FR 90/00777 

Demande Internationale No 



in. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 14 



(SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SURIA 
DEUXIEME FEUILLE) 



|Categorie fl 



Identification des documents cites, 16 avec indication, si necessaire 
des passages pertinents 11 



No. des revendications 
visees" 



EP, A, 18708 (DECOR INNOVATIONS LIMITED) 
12 novembre 1980 
voir page 15, lignes 19 - 20 
voir page 7, ligne 17 
voir revendi cation 7 
(citS dans la demande) 

DE, A, 3504813 ( TRANS FERTEX GMBH &C0. THERMODRUCK 

KG.) 14 aout 1986 

voir le document en entier 

(cite dans la demande) 

US,A,4235657 (E.G.GREENMAN ET AL.) 
25 novembre. 1980 

voir colonne 3, ligne 55 - colonne 5, ligne 8 
(cite dans la demande) 

NL, A, 7302988 (DAI NIPPON PRINTING CO. LTD.) 

11 avril 1974 
voir page 8, ligne 4 - page 8, ligne 27 
voir page 10, lignes 29 - 35; revendications 2, 
3; figures 

(cite dans la demande) 

US,A,3928710 (R.M.ARNOLD ET AL.) 
23 dScembre 1975 
voir le document en entier 

US, A, 3516842 (J. J.KLINKER JR., ET AL. ) 
23 juin 1970 

voir le document en entier 



1, 1* 



1, 12 



1-3, 



15-20 



Pormalalrc PCT/ISA/210 (fetrtlte *WtloimeHe) (Odobre 1981) 
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RELATIF A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO. 

SA 41699 

La presente annexe indique les membres de la famiile de brevets rclatifs aux documents brevets cites dans le rapport de 
recherche Internationale vise ci-dessus. 

Lesdits memhres sont contenus au fichier informatique de 1'Office europeen des brevets a la date du 

I,es renseignements fournk sont donnes a litre indicatifet n'engagent pas la responsabilite de I'Office europeen des brevets. 07/02/91 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 
familie de brevet(s) 


Date de 
publication 


FR-A-2155499 


18-05-73 


CH-A- 


586119 


31-03-77 






CH-A- 


572404 . 


IO-UZ-/D 






BE-A- 


789704 


05-04-73 






CA-A- 


969432 


17-06-75 






DE-A- 


2248624 


12-04-73 






GB-A- 


1370977 


23-10-74 






NL-A- 


.7213579 . 


10-04r73 t 






US-A- 


" 3870539 


11-03-75 : 






US-A- 


3926707 


16-12-75 






AU-A- 


471397? 


04-04-74 


GB-A-1487599 


05-10-77 


Aucun 






GB-A-1460939 


06-01-77 


Aucun 






EP-A- 18708 


12-11-80 


AT-T- 


Z76 


15-10-81 






AU-B- 


528807 


12-05-83 






AU-A- 


5617780 


11-09-80 






CA-A- 


1146686 


17-05-83 






JP-A.B, 


C56042683 


20-04-81 






US-A- 


4315790 


16-02-82 




14-08-86 


. Aucun 






US-A-4235657 


25-11-80 


Aucuii 






Kit —A— 71fl9QOO 


11-04-74 


JP-A,B,C4S057191 


03-06-74 . 


US-A-3928710 


23-12-75 


BE-A- 


766433 


16-09-71 






BE-A- 


793274 


16-04-73 






CH-A- 


553672 


13-09-74 






DE-A.B 


2121205 


11-11-71 






FR-A- 


2090778 


14-01-72 






GB-A- 


1290403 


27-09-72 






NL-A- 


7105825 


02-11-71 


US-A-35 16842 


23-06-70 


DE-A- 


1671531 


08-07-71 






GB-A- 


1120796 








US-A- 


3516904 


23-06-70 
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